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Cleaning carpets in the hotel, industrial or domestic sectors. 
ADVANTAGE 

Manufacture is simpler than in prior-art methods such as that of 
DD206679 and the occurrence of toxic sulfur-containing gases 
associated with the use of viscose is avoided. Uptake of cleaning 
liquids is high, as is also cleaning effectiveness. 

EXAMPLE 

A product which comprised 18.5% regenerated cellulose 
carbamate with residual N content 1.5%, 41% water, 40% 2-propanol 
and 0.5% surfactant (including perfume) and which could be applied 
at 100g/m 2 on a dried tea-stained and trafficked carpet to give good 
results after brushing and vacuuming was obtained by (i) dissolving 
cellulose carbamate (N content 2.7% : 400g) in 10% caustic soda (51) 
at -5°C, coagulating by warming at 30°C and comminuting to 1mm; 
(ii) centrifuging the particles to cellulose content 16.5 wt.% (water 
absorptivity 506%); and (iii) mixing with 2-propanol (2kg) and 
washing-up liquid (50g) containing 30% anionic, 10% nonionic and 
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NOVELTY 

A carpet cleaner in the form of cellulose-based porous particles 
containing cleaning fluids and surfactants is such that the particles 
have a matrix of regenerated cellulose containing 0.001-0.3 carbamate 
groups per anhydroglucose unit. 

DETAILED DESCRIPTION 

An INDEPENDENT CLAIM is included for manufacture of the 
cleaner by coagulating a solution of cellulose carbamate in (preferably 
5-12%) caustic soda, comminuting and washing the resulting gel and 
then treating it with solvent(s) and surfactants 

USE 




less than 5% amphoteric surfactants and a perfume, followed by 
centrifuging to give 2.2kg product. 

TECHNOLOGY FOCUS 

Polymers - Preferred Production : The coagulation is effected using an 
acid or by hydrolytic dissociation of the carbamate in the alkaline 
medium. The cellulose carbamate has an N-content of 0.5-5 
(especially 1-3)%. After washing, the gel is treated with water- 
miscible organic solvent(s) to at least partially replace water in the gel 
and excess liquid is removed, preferably by suction or centrifugation. 
Preferred Materials : The matrix is of initially wet, never-dried 
regenerated cellulose and the particles have a water absorption of at 
least 400%. Particle size in the swollen state after storing in the 
cleaning liquid is 0.1-5mm and the particles may also contain up to 
20% of other hydrophilic polymers, especially polysaccharides (or 
their derivatives) and/or synthetic polymers. A preferred composition 
comprises 2-25% carbamate group-containing regenerated cellulose 
optionally together with hydrophilic polymer(s); 5-50% 2-4C alkan-ol, 
-diol or-triol and/or an aliphatic solvent; 0.05-5 (preferably anionic, 
nonionic or amphoteric) surfactant; and sufficient water, perfume or 
other additives to make up to 100%. 

Organic Chemistry - Preferred Composition: Cleaner comprises 2-25% 


carbamate group-containing regenerated cellulose optionally together 
with hydrophilic polymer(s); 5-50% 2-4C alkan-ol, -diol or-triol 
and/or an aliphatic solvent; 0.05-5 (preferably anionic, nonionic or 
amphoteric) surfactant; and sufficient water, perfume or other 
additives to make up to 100%. 
(4ppl958DwgNo.0/0) 
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@> Teppichreiniger auf Cellulosebasis und Verfahren zu seiner Herstellung 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Teppichreini- 
ger auf Cellulosebasis sowie ein Verfahren zu seiner Her- 
stellung. Diese werden in der chemischen Industrie, der 
Textil Industrie unci der Reinigungsindustrie beispietswei 
se zur Reinigung von Teppichen in Hotels, Gewerbefla- 
chen oder auch im privaten Bereich verwendet. 
ErfindungsgemafS besteht der Teppichreiniger aus poro- 
sen Partikeln auf Cellulosebasis, die eine Reinigungsflus- 
sigkeit undTenside enthalten, wobei die Partikel eine Ma- 
trix aus Regeneratcellulose aufweisen mit einem Anteil 
von 0,001 bis 0,3 Carbamatgruppen pro Anhydrogluko- 
seeinhett der Cellulose. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Tep- 
pichreiniger auf Cellulosebasis und ein Verfahren zu seiner 
Herstellung. Derartige Teppichreiniger werden in der che- 
niischen Industrie, insbesondere in der Textilindustrie und 
auch in der Reinigungsindustric eingesetzt. 

Zur Reinigung von Teppichen und anderen textilen Bo- 
de nbelagen werden herkonimlicherweise fliissige oder auch 
feste Reinigungsmittel vcrwendet. Die teste n Reinigungs- 
mittel werden als Trockenreinigungsmittel bezeichnet und 
bestehen meistens aus einer festen, mehr oder weniger pul- 
verfonnigen Matrix, die mit unterschiedlichen Reinigungs- 
fliissigkeiten getrankt ist. Diese pulverformige Matrix wird 
auf die zu reinigende Flache aufgebracht, wobei die Reini- 
gungsflussigkeit in der Matrix in Verbindung mil dem ubli- 
cherweise darin enthaltenen Tensid den Schmutz auf der zu 
rcinigcndcn Flache anlost. Nach dcm Verdun stcn des in der 
Matrix ebenfalls enthaltenen Losungsmittels wird der 
Schmutz mit dem Tensid in der Matrix absorbiert. Die Rei- 
nigung des Teppichs erfolgt dann in einfacher Weise durch 
Abbiirsten oder Absaugen des Matrixmaterials zusammen 
mit dem Schmutz. Als Matrixmaterial sind eine Vielzahl 
von Stoffen bekannt, wie beispielsweise anorganische Mate- 
ri alien, z. B. Kieselgur, Kieselsiiure, Zeolithe, Tonerde, Tal- 
kum, als auch synthetische Poly mere, z. B. Hamstoff-Fornv 
aldehyd-Harze, gemahlener Polyurethanschaum, Polyethy- 
lenpulven Polystyrolpulver, usw., wie auch natiirliche Poly- 
mere. Unter den naturlichen Polymeren befinden sich auch 
Produkte auf Cellulosebasis, z. B. Sagespane, Holzniehl, 
Rindenmehl oder Cellulosepulver. Diese sind nicht nur ko- 
stengunstig, sondern als biologisch abbaubare Naturstoffe 
auch umweltgerecht entsorgbar. 

Nachteilig an den ligninhaltigen Celluloseprodukten ist 
ihre braune Eigenfarbung. Daher wurde in der DE 
34 37 629 A 1 vorgeschlagen, als Adsorptionsmittel reines 
Cellulosepulver mit TeilchengroBen zwischen 1 und 150 um 
zu verwenden, die durch Vermahlung von Laubholzzellstof- 
fen gewonnen werden. Diese Pulver besitzen nun allerdings 
den Nachteil, daG sie zum einen nur eine sehr geringe Poro- 
sitat und folglich auch nur eine geringe Aufnahmekapazitat 
fiir die eigentliche Reinigungsflussigkeit besitzen und zum 
anderen sich aufgrund ihrer sehr geringen TeilchengrdBe nur 
schwer handhaben und von den meisten Teppichen auch nur 
unvollstandig entfemen I as sen. 

Die DE 44 11 047 Al schlagt daher vor, dem eigentlichen 
pulverformigen Adsorbens zusatzlich rollfahige Partikel mit 
Abmessungen zwischen 1 und 50 mm zuzusetzen. Diese 
Partikel konnen aus einem porosen schwammartigen Mate- 
rial, wie beispielsweise einem Viskoseschwamm, bestehen. 
Durch diese Beimischung wurde zwar die mechanische Be- 
anspruchung der Teppichfasern vermindert und gleichzeitig 
die Entfemung von Flusen erleichterU doch betragt der er- 
forderiiche Feststoffanteil uber 40% und stellt damit eine er- 
hebliche okologische und okonomische Belastung dar. Wei- 
terhin sind hierdurch die Probleme der Entfemung der 
staubfbrmigen Celluloseprodukte und der zu geringen Fliis- 
sigkeitsaufnahme nicht gelost worden. 

Aus der DE 44 07 906 CI ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Cellulosecarbamat bekannt. Weiterhin wird in der 
DE40 07 522A1 ein Reinigungsmittel fur Teppich be- 
schrieben, welches aus Fonnkorpem aus regenerierter Cel- 
lulose besteht. 

Es sind Teppichreiniger auf Basis von Celluloseperlen 
nach DD 206 679 A3 bekannt, die aus Viskosc hcrgcstcllt 
wurden. 

Die wesentlichsten Nachteile des Viskoseverfahrens be- 
stehen dabei darin, daB viele aufwendige und zeitraubende 



Verfahren sscliri tie notwendig sind, durch die Verwendung 
des feuergefahrlichen SchweielkohlenstorTs erhebliche Si- 
cherheitsvorkehrungen getroffen werden miissen und beider 
Regenerierung neben Schwefelkohlenstotf aiich Schwefel- 

5 wasserstoff freigesetzt wird. Da es sich bei beiden Verbin- 
dungen auch um stark toxische Substanzen handelt, entspre- 
chen diese Verfahren nicht mehr den heutigen Vorstellungen 
und Anforderungen des Umweltschutzes bzw. es miissen ex- 
treme lechnische Aufwendungen betrieben werden, damit 

to diese Produkle nicht in die Umwelt gelangen, sondern zu- 
riickgewonnen und in unbedenkliche Verbindungen umge- 
wandelt werden. Damit haben die porosen Perl en aus Rege- 
neratcellulose, die aus Viskose herge stellt werden, den 
Nachteil eines hohen technischen und okonomischen Auf- 

15 wandes bei ihrer Herstellung sowie die dabei entstehenden 
toxischen schwefelhaltigen Gase. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen 
Teppichreiniger und cin Verfahren zu seiner Herstellung zur 
Verfugung zu stellen, der nicht nur eine hohe Aufnahmeka- 

20 pazitat fur die Reinigungsfliissigkeiten aufweist sondern 
auch eine auf die eingesetzte Ceilulosemasse bezogene hohe 
Reinigungsleistung besitzt. Hierfur soil ein rationelles und 
umweltfreundliches Verfahren zur Herstellung zur Verfu- 
gung gestellt werden. Diese Aufgabe wird durch den Tep- 

25 pichreiniger nach Anspruch 1 sowie das Verfahren nach An- 
spruch 14 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfin- 
dungsgemaBen Teppichreinigers und des erfindung sgema- 
6en Verfahrens werden in den abhangigen Anspriichen ge- 
geben. 

30 ErfindungsgemaB besteht der Teppichreiniger aus Cellu- 
losepartikeln, die eine Reinigungsflussigkeit und Ten side 
enthalten, wobei die Cellulosepartikel durch Koagulation ei- 
ner an sich bekannten alkalischen Losung von Cellulosecar- 
bamat und anschlieBendes Auswaschen und Zerkleinem des 

35 Cellulosegels erhalten werden. Dabei werden die Carbarnat- 
gruppen bei der Koagulation der Cellulosecarbamatlosung 
nicht vollstandig abgespalten, sondern es verbleiben noch 
0,001 bis 0,3 Carbamatgruppen pro Anhydroglukoseeinheit 
der Cellulose im Produkt. Besonders vorteilhaft werden die 

40 Cellulosepartikel nicht getrocknet sondern im initialfeuch- 
ten Zustand betas sen. 

Vorteilhafterweise konnen diese so hergestellten Gelparti- 
kel weitere hydrophile Polymere, insbesondere Polysaccha- 
ride, wie z. B. Starke oder Guarrnehl, Polysaccharidderi- 

45 vate, wie z. B. Carboxymethylcellulose, Carboxymethyl- 
starke oder Starkephosphat, oder synthetische, ionische oder 
nichtionische Polymere, wie z. B. Polyacrylsaurederivate, 
Polystyrensulfonat, Polyvinylalkohol oder Polyvinylpyrro- 
lidon in immobilisierter Form enthalten. Diese Zusatzmen- 

50 gen konnen in weiten Grenzen variiert werden, sollten je- 
doch 20% bezogen auf Cellulose nicht uberschreiten. 

Die bevorzugten TeilchengroBen fur die gequollenen Gel- 
partikel liegen im Bereich von 0,1 bis 5 mm und das Wasser- 
ruckhaltevermogen (die im Gel enthaltene Wassermenge in 

55 % bezogen auf das getrocknete Gel) der erfindungsgemaBen 
Gelpartikel sollte vorteilhafterweise mindestens 400% be- 
tragen. 

Das Einbringen der Reinigungsflussigkeit in die Cellulo- 
separtikel gemaB der Erfindung erfolgt in einfacher Weise 

60 durch Suspendieren der aus dem HersteliungsprozeB der 
Partikel noch wasserhaltigen Gelteilchen in einer Mischung 
aus Wasser, einem C2- bis C4-Alkanol, -Alkandiol oder -triol 
allein oder in Mischungen mil einem aliphatischen Losungs- 
mittel, einem Tensid und gegebenenfalls DuftstorTen bis 

65 zum annahcrnden Konzcntrationsausglcich. AnschlicBcnd 
wird die uberschiissige Fliissigkeit abzentrifugiert oder ab- 
gesaugt und der fertige Teppichreiniger kann in einen luft- 
dicht verschlieBbaren Behalter oder Beutel abgefullt wer- 
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den. Die ahzenirifugieric odor uhgesaugie Flussigkeii kann 
dann durch /.ugahc der nichlwassrigen Komponcnten wie- 
dcr uufkon'/cnlricrl und cmcul verwendei werden. 

Als Tcnsidc werden die fur die Reinigung von Tcppichen 
herkommlicherweise bekannien und bewahrlen anioni- 
schen. nicht ionisehen und/oder amphotcren Tcnsidc ver- 
wendei. 

Die Kcinigung der Tcppichc odcr Tcxlil- und Bodenbe- 
llige erfolgi mil dem erfindungsgemaBen Teppichreiniger 
durch munucllcs odcr masehinelles Aufstreucn des Reini- 
gers auf die Texlilie odcr den Bodenbelag und anschlicBcn- 
des Finarbeiien in die verschmulzten Flachen. Naehdcm die 
TIaupimengc dcr Reinigungsllussigkeil vcrdunsici isi, wer- 
den die nunmehr stark gesehrumpften, den Sehmutz enthai- 
lenden Celluloseleilchen wicder abgcsaugl. Jc nach Vcr- 
schmul/.ungsgrad werden 50 bis 200 g des crlindungsgcnta- 
Ben Tcppichrcinigcrs pro ur angewcndci. Erforderliehen- 
falls wird der Reinigungsschrill so langc wicdcrholl, bis die 
gewunsehlc Reinigungswirkung crzielt wird. 

Bcsonders vorteilhaft besiehi dcr vorgesehlagene erlin- 
dungsgemafte Tcppicbreinigcr aus: 

a) 2 bis 25% iniiialfeuchte, nie getrockneic Carbamat- 
gruppen enthaliendc Regencraicellulosepartikel allcin 
odcr in M i sell u rig mil cincm odcr liiehreren hydrophi- 
Icn Polynicrcn, 

b) 5 bis 50% eines C%- bis C 4 -Alkanols, -Alkandiols 
odcr -triols allcin odcr in Mischung mil cincm aliph ari- 
se hen Losungsmittel, 

e) 0,01 bis 50% Tensid, 

d) Wasser, Duftstoffen sowie gege bene n falls weiteren 
Zusatzen erganzt auf 100%. 

Uberraschenderweise hal sich gezeigl, daB durch die Vcr- 
wendung der erfindungsgemaBen, hochgcquollencn, riesel- 
fahigen Cellulosegelpartikel nicht nur der Fesl.slofYanl.eil im 
Reinigcr siark reduziert werden kann, sondcrn auch die Rei- 
nigungswirkung dcullich verbessert wird. Bedingl durch 
den im Verglcich zu den bekannien Teppichreinigcrn auf 
Cellulosebasis wesentlich geringeren Cellulosegchall sind 
naturgemaB auch erheblich geringere Mengen an ver- 
schnmtzlem Teppichreiniger abzusaugen und zu cnlsorgcn, 
was vor allem im gewerblichen Anwendungsbcreich, z. B. 
in TTolcls, Burogcbauden oderanderen olYenllichcn Einrich- 
lungcn, von groBem Vortcil isl. 

Im folgcnden werden einigc Ausfuhrungsbeispiele zur 
ITerslellung ciniger erfindungsgemaBer Tcppicbreinigcr so- 
wie einigc erhndungsgemaBe Teppichreiniger selbsl bc- 
schricben werden. 

Bei spiel 1 

400 g Ccllulosecarbamal mil einem Slickstoffgehalt von 
2,7% wurden zunachst in 5 1 10-%igcr Nalronlauge bei 
-5"Cgelosl. Die Ixjsung wurde anschlieBcnd durch Erwarr 
men auf 30"C koagulien. Das crhalienc Ccllulosecarbaniai- 
gel wurde grob zerklcincrt. gewaschen nculralisiert und in 
cincm Granuliergerat bis auf einc mil lie re TcilchengroBe 
von ca. 1 mm nachzerkleincri. 

Die result ierenden Cellulosegelleilchen, die nach dem 
Xentrifugieren eincn Cellulosegehall von 16,5 Masse- % 
aufwicsen (enisprechend cincm Wasserruckhaltcvcnnogen 
von 506%), wurden mil ciner Mischung aus 2 kg 2-Propanol 
uno! 50 g eines handclsublichen Geschirrspulmiiiels, das 
30%, anionische, 10%' nichlionischc und < 5%; umpholcre 
Tcnsidc und eincn Du lis toff enthielt, vennischl und erneui 
zenirifugiert. 

lis wurden ca. 2,2 kg eines he lien partikularen Produkles 
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lolgcndcr /.usanuiicnscizirng crhalivn: 

a) 18,5% rcgcncricrlcs Ccllulosecarbamal mil eincm 
Restslickslollgchalt von 1.5%, 
5 b) 41% Wasser, 

c) 40% 2-Propanol und 

d) 0,5 % Tcnsidc, inklusive eines Duflstoffes. 

Die Kcinigung si ei si ung wurde in der Weise getestet, daB 
io einc si ark mil SlraBcnschmulz und eincm eingelrocknelen 
Teelleek vcrunreiniglc Teppichauslegeware zur Halfte mil 
elwa lOOg des Tcppichrcinigcrs pro m 2 bestreut wurde. 
Dicscr wurde dann mil ciner Burst c eingearbeitel und nach 
dem Trockncn mil einem Handstaubsauger entfernt. Die vi- 
15 suellc Beurleilung der behandelicn und der unbehandelten 
sowie einer unbenulztcn Flache ergab, daB der Teefleck voll- 
siiindig enifcrni worden war und die normal verschmutzie 
Auslcgcwarc nach dcr Bchandlung von dcr unbenulztcn 
nichl zu unlcrschciden war. Eine Randbildung bei der gerei- 
20 niglen Flache war nicht /.u beobachlen. 

Bei spiel 2 

360 g Ccllulosecarbamal mil einem Stickstoffgehalt von 

25 2,7% und 40 g Carhoxymelhvlcellulose wurden zunachsl in 
5 1 10%iger Nalronlauge bei -5°C gelost. Die Losung wurde 
anschlicBcnd durch Erwarmen auf 30 °C koaguliert. Das er- 
haltene Cellulosegcl wurde grob zerkleinert. gewaschen 
neulralisiert und in einem Granuliergerat bis auf eine mitt- 

30 iere TcilchengroBe von ca. 1 mm nachzerkleinert. 

Die resultierenden Cellulosegelleilchen, die nach dem 
Zentrifugieren einen Feststoffgehalt von 13 Masse-% auf- 
wics (enisprechend eincm Wasserruekhaltevermdgen von 
669%), wurden mil ciner Mischung aus 2 kg 2-Propanol, 

:*5 500 g Glyzcrin und 50 g eines handelsublichen Geschirr- 
spulmiiiels, das 30% anionische, 10% nichtionische und < 
5% ampholere Ten side und einen Duftsloff enthielt, ver- 
mischl und erneui zcnlrifugicrt. 

Es wurden c a. 2,5 kg eines he lien partikularen Produkles 

40 er hal I en, dessen Reinigungsleistung wie folgt beurteilt 
wurde: eine Mischung aus Staubsaugerstaub, Erde, schwar- 
zer und rotbrauner Schuhcreme wurden auf mehrere Stellen 
eines altrosafarbenen Polyaniid-Veloursteppichstuckes in 
unterschiedlicher Starke aufgetragen. 

45 Am niichsten Tag wurden die Cellulosegelpartikel auf die 
verschmutzten Stellen gestreut und mil einer Biirsle in den 
Teppichnor eingearbeitel. Nach dem Trocknen wurden die 
Ruckslande mil einem Handsiaubsauger enifernt. Die visu- 
cllc Beurleilung der behandelicn und der unbehandelten Fla- 

50 chen ergab einen deul lichen ReinigungsefYekt. Nach einer 
zweiten Bchandlung war eine weitere Aufhellung der ver- 
schmutzten Teppichslellen zu erkennen. 

Bei spiel 3 

55 

Analog Beispiel 2 wurden Cellulosegelleilchen herge- 
sicllt, die mil einer Mischung aus 1,5 kg 2-Propanol, 1 kg 
Pclrolcumbcnzin (Kp.: 150-190°C) und 50 g eines handels- 
ublichen (icschirrspulmittels, das 30% anionische, 10% 

ft) nichtionische und < 5% ampholere Tenside und einen Duft- 
sloff enthielt, verniischt und auf einer Frit le abgesaugt. 

lis wurden ca. 2,5 kg eines hellen partikularen Produkles 
er hal I en, dessen Rcinigungslcislung wie in Beispiel 2 beur- 
tcili wurde. Die visueile Beurleilung der behandelten und 

65 dcr unbehandelten Flachcn ergab cbcnfalls eincn dcullichcn 
Rcinigungseffeki. Nach einer zweiten Behandlung waren 
kaum noch Unierschiede zwischen den verschmutzten und 
gcreinigicn sowie den unbehandelten Teppichslellen zu er- 



BNSDOCID: <DE . 19928333C1 I > 



DE 199 28 2 

5 

kennen. 

Patent an spriiche 

1. Teppichreiniger in Fonn poroser Partikcl auf Cellu- 5 
losebasis, die eine Rcinigungsfliissigkcit und Tensidc 
enthalten, dadurcli gekennzeichnet, daB die Parti kel 
eine Matrix aus Regenerai cellulose aufweisen mil 
0,001 bis 0,3 Carbamaigruppen pro Anhydroglucosee- 
inheit der Cellulose. io 

2. Teppichreiniger nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, daB die Matrix zu- 
mindest teilweise aus initialfeuchter, nie gelrockneter 
Regeneratcellulose besteht. 

3. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 15 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Partikel ein Wasserruckhalteveniiogen von mindesiens 
400% bczogcn auf den Gcwichtsantcil der Ccllu lose 
aufweisen. 

4. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 20 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 
im gequollenen Zustand nach Einlagerung der Reini- 
gungsfliissigkeit eine GroBe von 0,1 bis 5 mm aufwei- 
sen. 

5. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 25 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 
weitere hydrophile Poly mere in immobilisierter Form 
enth alien. 

6. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 30 
weitere hydrophile Poly mere bis zu 20% bezogen auf 
den Celluloseanteil enthalten. 

7. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
hydrophile Polymer ein Polysaccharid, ein Polysaccha- :*5 
ridderivat. ein synthetisches Polymer und/oder eine 
Mischung davon ist. 

8. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 
weiterhin ein leicht fliiehtiges organisches Losungsmit- 40 
tel enthalten. 

9. Teppichreiniger nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel ein 
mit Wasser mischbares leicht fliiehtiges organisches 
Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch enthalten. 45 

10. Teppichreiniger nach einem der beiden vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
organische Losungsmittel 

ein C2 bis C4-Alkanol, 

-Alkandiol oder -Alkantriol oder eine Mischung davon 50 
ist. 

1L Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Partikel 
Wasser, Duftstoffe und/oder gegebenenfalls weitere 
Zusatze enthalten. 55 

12. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch 

2 bis 25% an carbamatgruppenenthaltende Regenerat- 
cellulosepartikeln, gegebenenfalls gemischi mit einem 
oder mehreren hydrophilen Polymeren, & 
5 bis 50% eines, C2- C4-Alkanols, Alkandiols oder -Al- 
kantriols, eines aliphatischen Losungsmittels oder ei- 
ner Mischung mit einem aliphatischen Losungsmittel 
0,05 bis 5% eines oder mehrercr Ten side sowie ergan- 
zend Wasser, Duftstoffe und/oder weitere Zusatze, 65 
wobei samtliche Bestandteile sich auf 100% erganzen. 

13. Teppichreiniger nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Tenside 
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anionische, nichtionische und/oder amphoiere Tenside 
sind. 

14. Verfahren zur Herstellung eines Teppichreinigers, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Cellulosecarbamat in Natronlauge gelost wird, 
die Losung koaguliert wird, das resultierende Gel zer- 
kleinert und gewaschen wird, und 
das Gel mit einem organischen Losungsmittel oder Lo- 
sungsmittelgemisch sowie Tensiden versetzt wird. 

15. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Cellulosecarbamat in 
5 bis 12%iger Natronlauge gelost wird. 

16. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Cellulosecar- 
bamat mit einem StickstofTgehalt von 0,5 bis 5%, vor- 
teilhafterweise 1 bis 3%. gelost wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Waschcn des 
resultierenden Gels das Gel mit einem organischen, mit 
Wasser mischbaren Losungsmittel oder Losungsmittel- 
gemisch versetzt und das in dem Gel enthahene Wasser 
zumindesl teilweise ersetzt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB abschlieBend iiberschiis- 
sige Fliissigkeiten aus dem Gel entfernl werden. 

19. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Entfernung der iiber- 
schiissigen Fliissigkeiten diese abgesaugt oder abzen- 
trifugiert werden. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Koagulation durch 
hydrolytische Abspaltung eines Teils der Carbamat- 
gruppen im alkalischen Milieu durchgefuhrt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Koagulation mittels 
Sauren durchgefuhrt wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Koagulation bei Tem- 
peraturen oberhalb 15°C, insbesondere oberhalb 
Raunitemperatur, durchgefuhrt wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 22, 
dadurch gekennzeichneU daB vor der Koagulation ein 
oder mehrere hydrophile Poly mere mit dem Cellulose- 
carbamat oder in der Cellulosecarbamatlosung gelost 
oder suspendiert oder der Cellulosecarbamatlosung als 
Losung oder Suspension zugesetzt werden. 
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